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millim.

I...........    AB = 3,760

AC = 6,030

II...........    AB = 3,380

AC = 4,610

III...........    AB = 1,680

AC = 4,652

IV...........    AB =-3,020

AC = 2,210.

II resulte de ces mesures comparees aux premieres que les accrois-
sements en largeur et en longueur ont ete :

millim.

I..............      0,510

0,338

II..............      0,540

0,380

III. .  ............      0,540

0,308

IV..............      0,576

0,470.

L'accroissement en largeur a clone, dans tons les cas, depasse
I'accroissement en longueur. II est a regretter que 1'incertitude qui
regne sur la mesure de la largeur ne permette pas de tirer, de la
coinparaison des resultats numeriques, les utiles consequences qu'elles
renferment. Quoi qu'il en soil;, et telles qu'elles sont, elles prouveiit
que dans 1'eau pure 1'accroissement en largeur surpasse 1'accroisse-
ment en longueur; elles tendent aussi a etablir que des cristaux de
dimensions lineaires tres diverses, mis a grandir dans une eau mere,
ont des modes d'accroissement pen differents, et il y a tout lieu de
croire qu'ils seraient plus voisins encore si les mesures, clans le cas
particulier du bimalate, ne comportaient pas des difficultes et des
erreurs, malgre la beaute admirable des cristaux qui m'ont servi. II y
a la une question importante sur laquelle je reviendi*ai. II faudra aussi
disposer les experiences de maniere a pouvoir etudier 1'accroissement
suivant 1'epaisseur.

Voici maintenant les resultats obtenus, dans des essais separes, sur
deux cristaux deposes dans une eau mere qui donnait I'hemiedrie :

millim.

V...........    AB= 1,612

AC = 5,094

VI...........    AB = 1,594

AC = 5,102., et, apres les avoir essuyes, on les mesura de nouveau. Us
